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Kunstliche Wursthaut, 




Gcgenstand des Hauptpatentes ist eine 
kunstliche Wursthaut, die dadurch gekerai- 
zeiehnet ist, daB sie auf ihrer Innenwandung 
nrit einer Sehicht versehen ist, die mindestens 

s einen hoebmolekularen aliphatiselien Koblen- 
wasserstoff enthlilt. Zur Herstelhmg dieser 
kiinstlichen Wursthaut werden zweekmaBiger- 
weise der hoehmolekvdare aliphatische Kohleu- 
wasserstoff oder eini Gemiscb soldier Kohlen- 

io wasserstoffe in' Form einer wasserigen Emul- 
sion auf die Iraiemvand der Wursthaut ge- 
liraeht, wobei vorzugsweise als Emuslsionstra- 
*>er solche Stof £e Verwend*ung find'en, die naeh 
dcm Verdunsteiv des EmulgiermitteLs eine 

is filmbildende ;Schicht binterlassen, in welcher 
die wirks&men Stoffe eing-ebettet sind* Die so 
erhalteiien Wurst haute loseru sieh nach dem 
Trocknen und Rauehem- der Wurst leicht von 
der Wurstmasse. 

20 Es ist nun weiterhdn. gefundeni word-en, 
d&B auch Ester von hoc'hmolekularen alipba- 
tLschen Monokarbonsauren mit Alkoholen, die 
ein- oder mehrwertig sein konnen, den gleichen 
Kftekt wie die im Kauptpatent genannten 

2s Subst-anzen. ei-geben^ weim sie auf die Innen- 
wandung der feunstlichen Wursthiil'Ie aufge- 
braclit werden*. 

Auch 'bei den Estem hoehmotekularer ali- 
ph-atischer Mondkarbonsauren', welch letetere 

ao gesattigt oder ungesattigt sein konnen, ist es 
vorteil'haft, sie in Form einer wasserigen 
Emulsion aufzubringen und auch sie in einer 
f ilmbMenden 'Sehicht einzubetten. 



Als Ester von hocbmol'ekularen, gesattig- 
ten oder luigesattigten aliphatiseben Mono- 35 
karbonsauren sind in erster Lime zu nennen 
tierisehe und pflanzlie-he Fette, wie beispiels- 
weise Tal'g, Schweineschmalz, Nierenfett, Ko- 
kosfett u. a. Auch kunstliche Fettsaureester, 
wie sie zum Beispieil durch Hydricren.' von 40 
Pflanzenoilen erhalten werden, gebera den glei- 
chen Effekt. Pflanzliche Ole sind vielfach 
gleicbfalls verwendbar. Ebenso eignien sicb die 
unter der Bezeiclmung Wachse zusammenge- 
f aBten.- Substanzen, die zum groBen Teil' Ester 45 
von aliphatiselien Monokarbonsauren mit ho- 
lier en Alkohtflen sind. 

Als filmbildende Substanzen, die geeignet 
sind, die wirksamen Stoffe zu tragen und in 
gleichmaBiger Verteilung auf der Innenwan- so 
dung der Wursthaut zu halten, sind auch hier 
in erster Linie wasserlosliche Zellulosealkyl- 
ather und Starke, zu nenaien. 

Besonders vorteilhaft kann es sein, die 
hoehmolekularen aliphatischen; Monokarbon- 55 
saureester mit den im Haupt patent ; genannten 
hoehmolekularen aliphatiselien Koh'leniwasser- 
stoffen-, vov aliens Dingeru Paraffin, gemischl 
zu verwenden, da hierdurch die Festigkeit 
des entstehenden Films groBer ist als 'bei Ver- eo 
wendung der Monokarbonsaureester allein. 

Beispiele: 

1. 4 Teile Hartparaff in werdera mit 1 Teil 
Nierenfett auf 60 bis 70° erhitzt, bis die Masse 
seschniol zenr ist " VofTdieser f 1 ussigen* Mi scll-ung es 
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werden 15 Teile in 100 Teilen aner Sprozen- 
tigen wasserigen, efcwa 55 bis 60° heift ; en Lo- 
sung von Methylzeilulose einemulgiert. Die 
Emission wird in den zu praparierenden 
s Wurstschlauch eingefullt, der dann durch ein 
Quetschwalzenipaar geftihrt wird.'. Das Walz-en- 
paar wird so ein-gestellt, daft auf der Innen- 
wandung des Schlauehes nur ein diinner Be- 
lag der Emulsion verbleibt, 'der ungefahr 

io einem Prozent der Festsubstanz des fertigen 
troekenen Schlauehes entspricht. Das Trock- 
nen des praparierten Schlauehes erfolgt in der 
iiblichen Weise durch Aufblasen. 

2. In eine2prozentigeMethylzelluloselosung 

is wird unter Erwarmen auf 55° C so viel Nie- 
renfett eingeruhrt, daft eine lOprozentige Fet- 
emuLsion entsteht. Zu dieser Emulsion wird 
anscblieftend noch Kokosf ett gegeben, bis der 
Gesamtfgehalt an Fetten auf 12,5- °/o angestie- 

20 gen ist. Die Preparation der Wursthaut mit 
dieser Emulsion erfolgt, wie im Beispiel 1 be- 
sehrieben. 

PATENT ANSPRUCH : 
Kiinstliehe Wursthaut, dadurch gekenn- 
25 zeichnet, daft sie auf ihrer Innenwandung mit 
einer Schicht versehen ist, die mindestens 
einen Ester einer hochmoMudaren aliphati- 
schen Monokarbonsaure enthalt. 

UNTERANSPRUCIIE : 
30 1. Kiinst;liehe Wursthaut nach Patentan- 
spruch, dadurch gekenoizeichnet , da ft die 
Schicht mindestens einen Ester einer hoch- 
molekularen, gesattigten aliphatischen Mono- 
karbonsaure enthalt. 
35 2. Kunstliche Wurstlhaut nach Patentan- 
.spruch, dadurch gekemnzeichnet, daft die 



Schicht mindestens einen Ester einer lioch- 
moleknlaren ungesattigten- aliphatischen Mo- 
nokarbonsaure enthalt. 

3. Kiinstliehe Wursthaut nach Patentan- M 
spruch, dadurch gekeranzeiehnet, daft die 
Schicht ein Gemiseli von Est em von hocii- 
molekularen aliphatischen Monokarbonsauren 
enthalt. 

4-. Kunstliche Wursthaut nach Patentan- 4S 
spruch und Unteranspruch 3. dadurch ge- 
kenn*zeichnet, daft die Schicht als Ester hoch- 
mol<ekularer aliphatischer Monokarbonsauren 
naturlich vorkommende Fette enthalt. 

5. Kunstliche Wursthaut nach Patentan- 50 
spruch, dadurch gekerarzeichnet, daft die 
Schicht als Ester hochmolekularer aliphati- 
scher Monokarbonsauren Wachse enthalt. 

6. Kunstliche Wursthaut n a c h Pa t ent a n - 
spruch, dadurch gekennzeichnet, daft die 5S 
Schicht Ester von hochmole'kularen aliphati- 
schen Monokarbonsauren* in Mischung mit 
hoc'hmolekularen aliphatischen Kohlenwasser- 
stoffem enthalt. 

7. Kunstliche Wursthaut nach Patentan- 6o 
spruch, dadurch gekenmzeichnet, daft die 
Schicht gehildet ist durch eine liimibildende 
Substanz, in welcher die Ester der hoeii- 
molekularen aliphatischen, Monokarbonsauren 
gieichmaftig und fein verteilt sind. 6 s 

8. Kunstliche Wursthaut nach Patentan- 
spruch und Unteranspruch 7, dadurch go- 
kernrzeichnet, daft die Schicht als filnvbildende 
Substanz Starke enthalt. 

!>. Kunstliche Wursthaut nach Patentan- 70 
spruch. und Unteranspruch 7. dadurch gc- 
kenmzeiclmet, daft die Schicht als lilmbildende 
Substanz einen Zellulosealkylather enthalt. 

Kalle & Co. Aktiengesellschaft. 

Vertreter: Naegeli & Co., Bern. 
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